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Neue Anspruche 



1. Gefrierschutzmittelkonzentrat auf Basis von Alkylenglykol, Glycerin und/oder 
1,3-PropandioU enthaltend 



10 



a) 0,05 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 5 Gew-%, bezogen auf die Ge- 
samtmenge des Konzentrates eines oder mehrerer Polyethylen- und/oder 
Polypropylenglykole ausgewahlt aus Triethylenglykol, Tetraethylengly- 
kol, Pentaethylenglykol, Hexaediylengjykol, Tripropylenglykol, 

15 Tetrapropylenglykol, Pentapropylenglykol, Hexapropylenglykol und Mi- 

schungen davon, und 

b) 0,01 bis 10 Gew.-%, voizugjsweise 0,05 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die 
Oesamtmenge des Konzentrates eines oder mehrerer Carbonsaureaniide 

20 und/oder SulfonsHureamide, wobei die Amidgruppe der Sulfonsaureami- 

de unsubstituiert oder alkylsubstituiert ist. 

c) 0,05 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die 
Gesamtmenge des Konzentrates eines oder mehrerer aliphatischer, cyclo- 

25 aliphatischer oder aromatischer Amine mit 2 bis 15 C-Atomen, welche 

zusatzlich Ethersauerstoffiatome oder Hydroxylgruppen enthalten kon- 
nen, und 

d) 0,05 bis 10 Gew.-%, vonzugsweise 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die 
30 . Gesamtmenge des Konzentrates eines oder mehrerer ein- oder zweiker- 

niger ungesSttigter oder teilungesattigter Heterocyclen mit 4 bis 10 C- 
Atomen, weldie benzanelliert sein und zusltzliche fimktioneUe Gruppen 
tragen konnen. 

35 2. Konzentrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente a) 
ausgewahlt ist aus Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Tripropylenglykol, 
Tetrapropylenglykol und Mischungen davon, iiisbesondere Tripropylenglykol. 
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3. Konzentrat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kompo- 
nente b) ausgewahlt ist aus Amiden von linearen und verzweigten aliphatischen, 
cycloaliphatischen, aromatischen und heteroaromatischen Carbonsauren und/oder 
Sulfonsauren mit jeweiis 2 bis 16 C-Atomen, vorzugsweise 3 bis 12 C-Atomen. 
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4. Konzentrat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente b) 
ausgewahlt ist aus aromatischen Carbonsaureamiden, heteroaromatischen 
Carbonsaureamiden, aliphatischen Carbonsavireamiden, cycloaliphatischen 
Carbonsaxireamiden mit der Amidgrappienmg als Bestandteil des Ringes, 

5 aliphatischen Sulfonsaureamiden xmd aromatischen Sulfohsaureamiden. 

5. Konzentrat nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Konzentrat zusatzlich folgende Verbindung enthait 

10 e) 0 bis 10 Gew.%, vorzi^weise 0,05 bis 5 Gew.-% eines oder mehrerer Tetra- 

(Ci-C8-alkoxy)-silane (Orthokieselsaure-tetra-Ci-Cg-alkylester), bezogen auf 
r die Gesamtmenge des Konzeotrates. 

6. Konzentrat nach einem der Ansprilche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass dieses 
15 zusatzUch erne Oder mehrere der nachfolgendaufgefuhrtenVerbindungen enthait: 

f) 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die 
Gesamtmenge des Konzentrates ein oder mehrere aliphatische oder 
aromatische Monocarbonsauren mit jeweils 3 bis 16 C-Atomen in Form von 

20 deren AlkaUmetall-, Ammonium- oder substituierten Ammoniumsalze, 

und/oder 

g) 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die 
Gesamtmenge des Konzentrates ein oder mehrere aliphatische oder 

25 aromatische Dicarbonsauren mit jeweils 4 bis 20 C-Atomen in Form von 

deren Alkalimetall-, Ammonium- oder substituierten Ammoniumsalze, 
und/oder 

h) ein Oder mehrere Alkalimetallborate, Alkalimetallphosphate, 
30 AlkalimetallsUikate, Alkalimetalhiitrite, AlkaU- oder Erdalkalimetalhiitrate, 

Molybdate oder Alkali- oder Erdalkalimetallfluoride m Mengen von jeweils 
0 bis zu 1 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Konzentrates und/oder 

i) 0 bis 1 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Konzentrates ein oder 
35 mehrere HartwasserstabUisatoien auf Basis von Polyacrylsaure, 

Polymaleinsaure, Acrylsaure-Maleinsaure-Copolymeren, Polyvinylpyrroli- 
don, • Polyvinylimidazol, VinylpyrroUdon-Vinylimidazol-Copolymeren 
und/oder Copolymeren aus ungesattigtMi Carbonsauren und Olefinen. 
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7. Konzentrat nach eihem der Ansprttche 1 bis 6, dadurch gekemueichnet, dass dieses 
zusatzUch lesliche Salze des Magnesiums und organischen Sauren, Hydirocarbazole 
und/oder quatemierte Imidazole enthSlt. 
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8. Konzentrat nach einem der Ansprttche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
Alkylenglykol, Glycerin, 1,3-Propandiol oder Mischxii^en davon in Mengen ^ 75 
Gew.-%, vorzugsweise S 85 Gew.-%, voihanden sind. 

10 9. Konzentrat nach Anspnich 8, dadvarch gekennzeichnet, dass als Alkylenglykol 
EtiiylenglykoU Propylenglykol oder Mischungen davon eingesetzt werden. 

10. Konzentrat nach einem der Ansprttche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet. dass dessen 
pH-Wert im Bereich von 4 bis 11, vorzugsweise 4 bis 10, insbesondere 4,5 bis 8,5 

15 Uegt. 

11. WHssrige Ktthhnittelzusammensetzung enfhaltend Wasser und 30 bis 70 Gew.-%, 
insbesondere 40 bis 60 Gew.-% des Konzentrats nadi einem der Ansprttche 1 bis 1 0. 

20 12. Verwenduns emrar wSssrigea KOhlmittelzusammeosetzung nach Anspruch 11 zur 
Verhinderung der Korrosion von Magnesium oder Magneshunlegierungen in 
Vrarbrennungsmotoren. 
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